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La presente invention a pour bbjet un vernis a ongles comprenant un polymere sequence, 
^invention a egalement pour objet un procede de maquillage oude soin des ongles. 

5 La composition de vernis a ongles peut etre employee comme base pour vernis ou "base- 
coat" en terminologie anglo-saxonne, comme produit de maquillage des ongles, comme 
composition de finition, encore appelee "top-coat", a appliquer sur le produit de maquillage 
des ongles ou bien encore comme produit de soin cosmetique des ongles. Ces compositions 
peuvent s'appliquer sur les ongles d'etres humains ou bien encore sur des faux ongles. 

10 

On connait des compositions a appliquer par exemplesur I'ongle, de type vernis a ongles ou 
base de soin pour ongles en milieu solvant, comprenant de maniere usuelle, au moins un 
polymere filmogene, eventueliement un agent plastifiant, des pigments, des agents 
rheologiques et des solvants. 

15 

Actuellement, la nitrocellulose reste encore le filmogene principal le plus utilise dans les 
vernis a ongles a solvants dans des formulations a brillance et tenue optimisees. 
Les formulations comprenant des nitroceliuloses permettent d'bbtenir des films avec un 
niveau de duret§ et de brillance corrects mais qui manquent d'adherence sur Pongle. 
20 On peut remedier a cet inconvenient, en ajoutant des, plastifiants mais, dans ce cas, \l faut 
utiliser des quantites tres importantes de plastifiants et de co-resines, de I'ordre de celles de 
la nitrocellulose. 

De plus, la presence de plastifiants dans ces formulations se traduit, apres filmification ,et 
sechage, par une evolution des proprietes du film dans le temps, due a la fols a une lente 
25 evaporation des solvants residuels contenus dans le film apres sechage et a une perfe 
potentielle d'une partie des plastifiants, notamment par evaporation, conduisant & un 
durcissement du film dans le temps et une mauvaise resistance a I'ecaillage du film 

Les recherches effectuees pour remplacer la nitrocellulose par d'autres agents filmogenes 
30 tels que des polyacryliques et des polyurethanes dans les vernis a ongles, comme par 
exemple les dispersions aqueuses de polyurethanes decrits dans le document EP064848&, 
n'ont pas donne de r§sultats satisfaisant notamment en termes de tenue et de resistance 
aux facteurs externes tels que I'eau ou les detergents. 

r 

35 Le demandeur a decouvert de fa?on surprenante qu ! un vernis a ongles pr^sentant un 
pouvoir amortissant tangente delta (tg5) superieur ou egal a 0,4 permet d'obtenir : 

- une plastification des films sans recourir a I'adjonction de grandes quantites de 
plastifiants externes, tout en maintenant un bon niveau de durete des films et 

- une bonne resistance des vernis sur I'ongle aux chocs et/ou a i'ecaillage et done une 
40 amelioration de la tenue dans le temps des vernis sur Pongle et/ou leur resistance a 

i'usure, 

- tout en ayant un film de composition brillant 

De fa$on plus precise, Tinvention a pour objet une composition de vernis a ongles 
45 comprenant, dans un milieu cosmetiquement acceptable, au moins un polymere sequence, 
ladite composition etant apte a former un film presentant un pouvoir amortissant tangente 
delta (tg5) superieur ou egal a 0,4 a une temperature de 30 °C et une frequence de 20 Hz. 

Par "milieu cosmetiquement acceptable", on entend au sens de Tinvention un milieu non 
50 toxique et susceptible d'etre applique sur la peau, les phaneres ou les levres du visage 
d'etres humains, 

L'invention a aussi pour objet un procede cosmetique de maquillage ou de soin non 
therapeutique des ongles comprenant Papplication sur les ongles d'au moins une couche de 
la composition de vernis a ongles telle que definie ci-dessus 

55 
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Uinvention a encore pour objet ['utilisation cTune composition de vernis a ongles comprenant 
au moins un polymere sequence, ladite composition etant apte a former un film presentanf 
un pouvoir amortissant tangente delta (tg5) superieur ou egal a 0,4 a une temperature de 
30°C et une frequence de 20 Hz, pour obtenir un film, depose sur les ongles, brillant, de 
5 bonne tenue et resistant a Pusure. 

Ce polymere sequence peut etre formule comme seul polymere filmogene ou en 
complement d'un polymere filmogene classique comme la nitrocellulose ou un derive de 
nitrocellulose, sans avoir ('inconvenient dans ce dernier cas, de Padjonction de grandes 
10 quantites de plastifiants. 

La composition selon ['invention est apte a former un film caracterise par un comportement 
viscoelastique particulier. 

15 De fagon generate, un materiau est dit viscoelastique quand, sous I'effet du cisaillement, il 
possede a la fois les caracteristiques d'un materiau purement elastique, c'est a dire capable 
de stocker de I'energie et les caracteristiques d'un materiau purement visqueux, c'est a dire 
capable de dissiper de I'energie et dont la reponse aux sollicitations est fonction du temps 
(reponse non instantanee). 

20 

Plus particulierement, le film de la composition selon ('invention peut etre caracterise par son 
pouvoir amortissant tg5, qui represente le rapport entre I'energie dissipee et I'energie 
transmise au sein du materiau. 

25 La composition selon I'invention est apte a former un film ayant un pouvoir amortissant tg§ 
superieur ou egal a 0,4, notamment allant de 0,4 a 1.5, de preference superieur ou egal 0,5, 
notamment allant de 0,5 a 1.5, et mieux superieur ou egal a 0,6, par exemple allant de 0,6 a 
1 , a une temperature de 30 °C et une frequence de 20 Hz. Par ailleurs, la composition selon 
I'invention est de preference apte a former un film ayant un module de conservation E' 

30 superieur ou egal a 1 MPa, notamment allant de 1 MPa a 5000 MPa, de preference 
superieur ou egal 3 5 MPa, notamment allant de 5 a 1000 MPa, et mieux superieur ou egal a 
10 MPa par exemple allant de 10 a 500 MPa a une temperature de 30 °C et une frequence 
de 0,1 Hz. 

35 Methodes de mesure des caracteristiques du filmobtenu avec la composition 

La mesure du pouvoir amortissant tg8 est effectuee par DMTA (Dynamical and Mechanical 

Temperature Analysis ou Analyse dynamique et mecanique en temperature). 

Pour mesurer le pouvoir amortissant tg5 du film de composition, on effectue des essais de 

40 viscoelasticimetrie avec un appareil DMTA de Polymer TA Instruments (modele DMA2980), 
sur un echantillon de film de composition. L'echantillon est prepare par coulage de la 
composition dans une matrice teflonnee puis sechage sur plaque thermostatee a 30 °C 
pendant 24 heures, sous des conditions d'humidite ambiante (typiquement 50% HR ± 15%). 
On obtient alors un film dans lequel on decoupe (par exemple a Pemporte-piece) les 

45 eprouvettes. Celles-ci ont typiquement une epaisseurd'environ 200 jjm, une largeur de 5 a 
10 mm et une longueur utile d'environ 10 a 15 mm, apres 24h de sechage. 

Les mesures sont effectuees a une temperature constante de 30°C 

50 L'echantillon est sollicite en traction et en petites deformations (on lui impose par exemple un 
deplacement sinusoidal de ± 8 pm) lors d'un balayage en frequence, la frequence allant de 
0,1 a 20 Hz. On travaille ainsi dans le domaine lineaire, sous de faibles niveaux de 
deformation. 
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Ces mesures permettent de determiner le module complexe E* . = E" + iE" du film de 
. composition teste, E* etant le module de conservation et E" le module dit de perte. 
De ces mesures, on deduit egalement le pouvoir amortissant : tg5 = E7E'. 

5 Deformation a la rupture 

be preference, la composition selon ('invention est apte a former un film ayant une 
deformation a la rupture e r superieure ou egale a 5 %, notamment allant de 5 a 500 %, de 
preference superieure ou egale 15%, notamment allant de 15 a 400% et/ou une energie a 
rupture par unite de volume W r superieure ou egale a 0,2 J/cm 3 , notamment allant de 0,2 a 
100 J/cm 3 , de preference superieure a 1 J/cm 3 , notamment allant.de 1 a 50 J/cm 3 . 

La deformation a la rupture et I'energie a rupture par unite de volume sont determines par 
° es essa,s de traction effectues sur un film de composition d'environ 200 pm d'epaisseur Le 
15 film est Obtenu par coulage de la composition sur une matrice teflonnee puis sechage sur 
une plaque thermostatee a 30 °C pendant 7 jours, dans les conditions d'humidite ambiante 
Pour effectuer ces essais, le film est decoupe en eprouvettes halteres de longueur utile 33+ 

I mm et de largeur utile 6 mm. La section (S) de I'eprouvette est alors definie comme- S = 
largeur x epaisseur (cm 2 ) ; cette section sera utilisee pour le calcul de la contrainte. 

Les essais sont realises, par exemple, sur un appareil de traction commercials sous 
I'appellation Lloyd® LR5K. Les mesures sont realisees a temperature ambiante (20 °C). t 

Les eprouvettes sont etirees a une Vitesse de deplacement de 33 mm/min, correspondant a 
25 une Vitesse de 100% d'allongement par minute %Mun <H 

. -\t 

On impose done une Vitesse de deplacement et on mesure simultanement I'allongementAL? 
de I eprouvette et la force F necessaire pour imposer cet allongement. C'est a partir de cest 
^ donnees AL et F que I'on determine les parametres contraintes cjet deformation e. | 

II est ainsi obtenu une courbe contrainte a = (F/S) en fonction de la deformations = (AL/Lo) x 
100, fessai etant conduit jusqu'a rupture de I'eprouvette, L 0 etant la longueur initiate de 
I eprouvette. 

35 La deformation a la rupture e r est la deformation maximale de I'echantillon avant le point de 
rupture (en %). 

L'energie a rupture par unite de volume Wr en J/cm 3 est definie comme la surface sous cette 
courbe contrainte/deformation telle que : 

% 

40 W r = Jcr.e.de 
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Polvmere 



Avantageusement, le polymere sequence de la composition selon la presente invention 
comprend I au moms une premiere, sequence et au moins une deuxieme sequence 
incompatibles I une avec I'autre et de temperatures de transition vitreuses (Tg) differentes 
lesdites premiere et deuxieme sequences etant reliees entre elles par un segment 
intermediaire comprenant au moins un monomere constitutif de la premiere sequence et au 
moms un monomere constitutif de la deuxieme sequence, ledit pdymere ayant une indice de 
polydispersite I superieur a 2. 
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Par "au moins" une s6quer.ee, on entend une ou plusieurs sequences. 
* «L?12™* n } interm6diaire comprenant au moins un monomere constitutif de la premiere 

Specifiquement, le polymere, selon Invention, est un polymere lineaire Cela sinnifi* n„ c 

^JlSffo"^' 6 . P°'y m ere selon (Invention est soluble et/ou dispersible a temperature 
^ «^ ^ *™ — - poids dan^ SSKS 

^£S2 §ga ' au rapport de ,a masse moyenne en poids 

avec des etalons de polystyrene lineaire, detecteur refraotom^ique) eta, ° nnage etabl,e 

on 6 5 P ° idS (MW) du P 0, y m6 «"e selon (Invention est de preference inferieure 

ou egale a 150 000, elle va par exemple de 35 000 a 150 000, et mieux de 45 000 a 100 

m^S^^^lZS^ du polyn ^ selon '' inVention est de P reference 

imeneure ou egale 40 000, elle va par exemple de 10 000 a 40 000, et mieux de 12 000 a 25 

prtfe^ P ° ,ym6re selon '''^ntion est superieur a 2, de 

enfre 2,8 i et 6 9 ,5 ' St m ' eUX su P erieur ou «8al a 2,8 et notamment, compris 

fom^^^mS^SSr^T S6qUSnC§ dS ,a com P° si « o n ^lon I'invention est apte a 
former seul un film presenter* un pouvoir amortissant tangente delta (tg5) superieur ot i leal 

mfeu^St'so-C 0 ^ 6 possed * une Tg, mesuree par DMTA, allant de 10 »C a 80°C 
mieux ae iu a 60 C, et encore mieux de 20 C a 50°C. 

Methode de mesure dp la temperature de transition v\ir»u*e Ta du oniym^ 

La temperature de transition vitreuse est mesuree par DMTA sHon i» m*th„^ 

precedemment decrite mais avec les differences suivantls meth ° de 

nun^I 168 T eS , U n eS S ° nt 6ffectu6s sur n n echantillon de film de polymere de 200 + 50 urn 
d epaisseur 5 a 10 mm de largeur et 1 0 a 1 5 mm de longueur P 

On determine le module complexe E* = E' + iF" Hit nni um A«> f~-*- 
55 temperature p« £fant io ™«w,.L^ 5 du P 0| y me r e teste en fonction de a 

temperature, c etant le module de conservation et E" le module dit de perte 
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De ces mesures, on deduit egalement le pouvoir amortissant : tg5 = E7E\ 
Puis on trace ia courbe des valeurs de tg5 en fonction de la temperature. La temperature de 
transition vitreuse Tg du polymere correspond a la temperature pour laquelle on obtient une 
valeur maximale (correspondant a un pic) de tg5. 

Lorsque la courbe presente au moins 2 pics (dans ce cas, le polymere presente au moins 2 
relaxations), on prend comme valeur de Tg du polymere teste la temperature pour laquelle la 
courbe presente le pic de plus forte amplitude (c'est a dire correspondant a la plus grande 
valeur de tgS ; on ne considere dans ce cas que la Tg « majoritaire » comme valeur de Tg du 
polymere teste). 

Chaque sequence ou bloc du polymere selon Pinvention est issue d'un type de monom&re ou 
de plusieurs types de monomeres differents. 

Cela signifie que chaque sequence peut etre constitute d'un homopolymere ou d'un 
copolymere ; ce copolymere constituant la sequence pouvant etre a son tour statistique ou 
alterne. 

Le segment intermediate comprenant au moins un monomere constitutif de la premiere 
sequence et au moins un monomere constitutif de la deuxieme sequence du polymere et est 
lui meme un polymere statistique. 

Selon invention, les premiere et deuxi&me sequences ont des temperatures de transition 
vitreuse differentes. 

L'ecart entre .les temperatures de transition vitreuse des premiere et deuxieme sequences 
est superieur a 20°C, de preference superieur a 30°C, et mieux superieur a 40°C, il est all 
maximum de 80°C. 

La premiere sequence a avantageusement une Tg superieure ou egale a 40°C I par exempli 
une Tg allant de 40°C a 200 °C, de preference superieure ou egale a 50°C, allant par 
exemple de 50°C a 150°C t et mieux superieure ou egale a 60°C, par exemple de 60°C S 
100°C. 

De preference, la proportion de la sequence de Tg superieure ou egale a 40°C va de 20 a 
90% en poids du polymere, mieux de 30 a 70%. 

La deuxieme sequence a avantageusement une Tg inferieure ou egale a 20°C, par exemple 
allant de 20°C a - 100°C, de preference inferieure ou egale a 10°C, notamment allant de 
10°C a - 80°C et mieux de 0°C 3 -50°C. 

De preference, la proportion de la sequence de Tg inferieure ou egale a 20°C va de 5 a 75% 
en poids du polymere, de preference de 30 a 70%. 

Les temperatures de transition vitreuse indiquees pour les premiere et deuxieme sequences 
sont des Tg theoriques. Elles sont determinees a partir des Tg theoriques des monomeres 
constitutifs de chacune des sequences, que Ton peut trouver dans un manuel de reference 
tel que le Polymer Handbook, 3 rd ed, 1989, John Wiley, selon la relation suivante : 

1/Tg= 2 (tni / Tg ,) (Loi de Fox), 
i 

etant la fraction massique du monomere i et Tgj etant la temperature de transition vitreuse 
de Phomopolymere du monomere i. 

La premiere sequence, qui a avantageusement une Tg superieure ou egale a 40°C, est un 
homopolymere ou un copolymere, et est, de preference, issue en totalite ou en partie de un 
ou de plusieurs monomeres, qui sont tel(s) que les homopolymeres prepares a partir de ces 
monomeres ont des temperatures de transition vitreuse, sup6rieures ou egales a 40°C. 
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Cette premiere sequence petit etre un homopolymere, constitue par un seul type de 
rnonomere (dont la Tg de Phomopolymere correspondant est superieure ou egale a 40°C). 

Les monomeres dont les homopolymeres ont des temperatures de transition vitreuse 
5 superieures ou egales a 40°C et dont est ou sont issue(s), de preference, la ou les 

sequences de Tg superieure ou egale a 40°C du polymere de invention sont, de preference, 
choisis parmi les monomdres suivants : 

- les methacrylates de formule CH 2 = CCCHa^COOR! 

10 dans laquelle R n represente un groupe alkyle lineaire ou ramifie contenant de 2 a 4 

atomes de carbone, tel qu'un groupe methyle, ethyle, propyle ou isobutyle, ledit 
groupe alkyle pouvant en outre etre eventuellement substitue par un ou plusieurs 
substituants choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes d'halogenes (CI, Br, I, 
F), ou R 1 represente un groupe cycloalkyle en C 4 a C 12l 

15 

- ies acrylates de formule CH 2 = CH-COOR 2 

dans laquelle R 2 repr§sente un groupe cycloalkyle en C 4 a C 12 tel que I'acrylate 
d'isobornyle, ou un groupe tertio butyle, 

20 - les (meth)acrylamides de formule : 




oCi R 7 et R 8 identiques ou differents represented chacun un atome d'hydrogene ou un 
25 groupe alkyle en C-i a C 12 lineaire ou ramifie, tel qu'un groupe n-butyle, t-butyle, 

isopropyle, isohexyle, isooctyle, ou isononyle ; ou R 7 represente H et R 8 represente 
un groupement 1 , 1 -dimethyl-3-oxobutyl, 

et R* desig'ne H ou methyle. Comme exemple de monomeres, on peut citer le 
N-butylacrylamide, le N-t-butylacrylamide, le N-isopropylacrylamide, le 
30 N.N-dimethylacrylamideetleN^-dibutylacrylamide , 

- le styrene et ses derives tels que le chlorostyrene, 

- et leurs melanges. 

35 

Les monomeres particulierement preferes pour la premiere sequence sont le methacrylate 
de methyle, le methacrylate d'isobutyle, le (meth)acrylate d'isobornyle, le methacrylate de 
trifluoroethyle, le styrene et leurs melanges. 

40 La deuxieme sequence, qui a avantageusement une Tg inferieure ou egale a 20°C, est un 
homopolymere ou un copolymere, et est, en particulier, issue en totalite ou en partie de un 
ou de plusieurs monomeres, qui sont tel(s) que les homopolymeres prepares a partir de ces 
monomeres ont des temperatures de transition vitreuse, inferieures ou egales a 20°C. 

45 Les monomeres dont les homopolymeres ont des Tg inferieures ou egales a 20°C et dont est 
ou sont issue(s), de preference, la ou les sequences de Tg inferieures ou egales a 20°C du 
polymere de invention sont, de preference, choisis parmi les monomeres suivants : 

- les acrylates de formule CH 2 = CHCOOR 3l 
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R 3 repr6sentant un groupe alkyle en C A a C 12 lineaire ou ramifie a ('exception du 
groupe tertiobutyle, dans lequel se trouve(nt) eventuellement intercale(s) un ou 
plusieurs heteroatomes choisis parmi O, N, S, (edit groupe alkyle pouvant en outre 
etre eventuellement substitue par un ou plusieurs substituants choisis parmi les 
groupes hydroxy le et les atomes d'halogene (CI, Br, ! et F), ou R 3 represente uh 
alkyle en a C 12 - POE (polyoxyethylene) avec repetition du motif oxyethylene de 5 
a 30 fois, par exemple methoxy-POE, ou represente un groupement 
polyoxyethylene comprenant de 5 a 30 motifs d'oxyde d'ethylene; 

- les methacrylates de formule CH 2 = C(CH 3 )-COOR 4 , 

R 4 representant un groupe alkyle en C 4 a C 12 lineaire ou ramifie, dans lequel se 
trouve(nt) eventuellement intercale(s) un ou plusieurs heteroatomes choisis parmi 0, 
N et S, (edit groupe alkyle pouvant en outre etre eventuellement substitue par un ou 
plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes d'halogenes 
(CI, Br, I, F); 

- les esters vinyliques de formule R5-CO-O-CH = CH 2 

oti R 5 represente un groupe alkyle en C 4 a C 12 lineaire ou ramifie ; 

- les vinyl alkyl ethers ayant un groupe alkyle en C 4 a C 12 , tels que Tether d'alcool 
vinylique et de methanol et Tether d'alcool vinylique et d'ethanol 

~ les N-alkyl en C 4 a C 12 acrylamides, tels que le N-octylacrylamide, . 

- et leurs melanges. 

Les monomeres particulierement preferes pour la deuxieme sequence sont les acrylates 
d'alkyles dont la chame alkyle comprend de 1 a 4 atomes de carbone, a Texception du 
groupe tertiobutyle, en particulier Tacrylate de methyle. 

Neanmoins, chacune des sequences peuvent contenir en proportion minoritaire au moins un? 
monomere constitutif de Tautre sequence. 

Ainsi la premiere sequence peut contenir au moins un monomere constitutif de la deuxieme * 
sequence et inversement. ^ 
Chacune des premiere et/ou deuxieme sequences peut comprendre un monomere constitutif 
de Tautre sequence en une quantite generalement inferieure ou egale a 20%, par exemple 
de 1 a 20%, de preference de 5 a 15% et, mieux encore, de 7 a 12% en poids du poids total 
de la premiere et/ou de la deuxieme sequence. 

La premiere sequence, qui a avantageusement une temperature de transition vitreuse 
superieure ou egale £ 10°C, et/ou la deuxieme sequence, ayant avantageusement une 
temperature de transition vitreuse inferieure ou egale a 0°C peu(ven)t comprendre, outre les 
monomeres indiques ci-dessus, un ou plusieurs autres monomeres differents appeles 
monomeres additionnels. 

La nature et la quantite de ce ou ces monomeres additionnels sont de preference choisies 
de maniere a ce que la sequence dans laqueile ils se trouvent ait la temperature de transition 
vitreuse desiree. 

Ce monomere additionel est par exemple choisi parmi les monomeres hydrophiles tels que : 
- les monomeres a insaturation(s) ethylenique(s) comprenant au moins une fonction acide 
carboxylique ou sulfonique comme par exemple 

Tacide acrylique, Tacide methacrylique, Tacide crotoniqUe, Tanhydride maleique, Tacide 
itaconique, Tacide fumarique, Tacide maleique, Tacide styrenesulfonique, Tacide 
acrylamidopropanesulfonique, Tacide vinylbenzoTque, Tacide vinylphosphorique et les sels 
de ceux-ci, 
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- les monomeres a insaturation(s) ethylenique(s) comprenant au moins une fonction 
hydroxyle comme le methacrylate de 2-hydroxypropyle, le methacrylate de 2-hydroxyethyle, * 
I'acrylate de 2-hydroxypropyle et I'acrylate de 2-hydroxyethyle 

- les monomeres a insaturation(s) ethylenique(s) comprenant au moins une fonction amine 

5 tertiaire comme la 2-vinylpyridine t la 4-vinylpyridine, le methacrylate de dimethylaminoethyle, 
le methacrylate de diethylaminoethyle, le dimethylaminopropyl methacrylamide et les sels de 
ceux-ci 

- et leurs melanges. 

10 Ce ou ces monomeres additionnels represente(nt) generalement une quantite inferieure ou 
egale a 30% en poids, parexemple de 1 a 30% en poids, de preference de 5 a 20% en poids 
et, de preference encore, de 7 a 15% en poids du poids total des premiere et/ou deuxieme 
sequences. 

15 Le polymere selon Tinvention peut etre obtenu par polymerisation radicalaire en solution 
selon le procede de preparation suivant : 

une partie du solvant de polymerisation est introduite dans un reacteur adapte et 
chauffee jusqu'a atteindre la temperature adequate pour la polymerisation (typiquement 
entre60et 120°C), 

20 - une fois cette temperature atteinte, les monomeres constitutifs de la premiere 

sequence sont introduits en presence d'une partie de Tinitiateur de polymerisation, 

au bout d'un temps T correspondant a un taux de conversion maximum de 90%, les 
monomeres constitutifs de la deuxieme sequence et I'autre partie de I'initiateur sont 
introduits, 

25 - on laisse reagir le melange pendant un temps T ( allant de 3 a 6 h) au bout duquei 

le melange est ramene a temperature ambiante, 

on obtient le polymere en solution dans le solvant de polymerisation. 

Par solvant de polymerisation, on entend un solvant ou un melange de solvants. Le solvant 
30 de polymerisation peut etre choisis notamment parmi Tacetate d'ethyle, I'acetate de butyle, 
les alcools tels que I'isopropanol, I'ethanol et leurs melanges. De preference, le solvant de 
polymerisation est un melange acetate de butyle et isopropanol. 

Le temps T correspond a un taux de conversion de 90%, c'est a dire a un pourcentage en 
35 poids en monomeres constitutifs de la premiere sequence consommes de 90%. 

La temperature de polymerisation va de preference de 60 a 120°C et preferentiellement de 
80a100°C. 

40 L'initiateur de polymerisation peut etre choisi parmi les peroxydes organiques comprenant de 
8 a 30 atomes de carbone ; on peut citer par exemple le 2.5-Bis(2-ethylhexanoylperoxy)-2.5- 
dimethylhexane commercialise sous la reference Trigonox® 141 par la societe Akzo Nobel. 

Generalement, ces compositions contiennent de 0,1 a 60% en poids, de preference de 0,5 a 
45 50 % en poids, et de preference encore de 1 a 40 % en poids du polymere sequence selon 
Tinvention. 

Milieu solvant 

50 La composition cosmetique peut comprendre un milieu un solvant organique ou un milieu 
aqueux, et de preference un milieu solvant organique comprenant un solvant organique ou 
un melange de solvants organiques. 



Le solvant organique peut etre choisi parmi : 
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!es cetones liquides & temperature ambiante tels que m6thylethylcetone, 
methylisobutylcetone, diisobutylcetone, I'isophorone, la cydohexanone, I'acetone ; 

les alcools liquides a temperature ambiante tels que I'ethanol, I'isopropanol, le 
diacetone alcool, le 2-butoxyethanol, le cyclohexanol ; 
5 - les glycols liquides a temperature ambiante tels que I'ethylene glycol, le propylene 
glycol, le pentylene glycol, le glycerol ; 

les ethers de propylene glycol liquides a temperature ambiante tels. que' ie 
monomethylether de propylene glycol, I'acetate de monomethyl ether de propylene glycol, le 
mono n-butyl ether de dipropylene glycol ; 
1 0 les ethers cycliques tels que la y-butyrolactone ; 

les esters a chaTne courte (ayant de 3 a 8 atomes de carbone au total) tels que 
I'acetate d'ethyle, I'ac&ate de methyle, I'acetate de propyle, I'acetate d'isopropyl, I'acetate de 
n-butyle, I'acetate d'isopentyle, I'acetate de methoxypropyle, le lactate de butyle ; 

les ethers liquides a temperature ambiante tels que le diethylether, !e dimethylether 
15 ou le dichlorodiethylether ; 

les alcanes liquides a temperature ambiante tels que le decane, I'heptane, le 
dodecane, le cyclohexane ; 

- les alkyl sulfoxides tels que le dimethylsulfoxide ; 

- les aldehydes liquides a temperature ambiante tels que le benzaldehyde, I'acetaldehyde ; 
20 - les composes heterocycliques tels que le tetrahydrofuranne ; 

- le carbonate de propylene, le 3-ethoxypropionate d'ethyle ; 

leurs melanges. 

De preference, le milieu solvant organique presente une polarite P allant de 0,499 a 0,725* 
25 ^ 

La polarite est definie en fonction des parametres de solubilite selon Tespace de solubilite'de 
Hansen suivant la relation suivante: 



30 p = V(6p 2 + 8h 2 )/5t 5- 

- 5h caracterisant les forces d'interactions specifiques (type liaisons hydrogene, acide/bas'e, 
donneur/accepteur, etc..) ; 

- 5p caracterisant les forces d'interactions de DEBYE entre dipoles permanents ainsi que "les 
35 forces d'interactions de KEESOM entre dipoles induits et dipoles permanents. 

- et 8t = V(5p 2 + 8h 2 + 5d 2 ), 8d caracterisant les forces de dispersion de LONDON issues 
de la formation de dipoles induits lors des chocs moleculaires. 

La definition et le calcul des parametres de solubilite dans Tespace de solubilite 
40 tridimensionnel de HANSEN sont decrits dans rarticle de C. M. HANSEN : "The three 
dimensionnal solubility parameters" J. Paint Technol. 39, 105 (1967) ; 

Lorsque le milieu solvant comprend un melange de solvants, la polarite est determinee a 
partir des parametres de solubilite du melange qui sont eux memes determines a partir de 
45 ceux des composes pris separ§ment, selon les relations suivantes : 

8dmel = 2 xi 8di ; 8pmel = I xi Spi et 8hmel = E xi Shi 
• i i 

50 ou xi represente la fraction volumique du compose i dans le melange. 

Comme solvant organique ayant une polarite allant de 0,499 a 0,725, on peut citer en 
particulier I'acetate de methyle, I'acetate tfisopropyle, I'acetate de methoxypropyle, le lactate 
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de butyle, I'acetone, la methylethylcetone, le diacetone alcool, la y-butyrolactone, le 
tetrahydrofuranne, le carbonate de propylene, le 3-ethoxypropionate d'ethyle,' le 
dimethylsulfoxide, et leurs melanges. 

5 Le milieu solvant organique peut representer de 10 a 95% en poids, par rapport au poids 
total de la composition, de preference de 15% a 80% en poids, et mieux de 20 a 60% en 
poids. 

Polymere filmogene additionnel 

10 

La composition peut comprendre, outre le polymere sequence de la composition selon 
I'invention, un polymere additionnel tel qu'un polymere filmogene. Selon la presente 
invention, on entend par "polymere filmogene", un polymere apte a former a lui seul ou en 
presence d'un agent auxiliaire de filmification, un film continu et adherent sur un support 
15 notamment sur les matieres keratiniques. 

Parmi les polymeres filmogenes utilisables dans la composition de la presente invention, on 
peut citer les polymeres synthetiques, de type radicalaire ou de type polycondensat ' les 
polymeres d'origine naturelle et leurs melanges. 

20 Le polymere filmogene peut etre choisi en particulier parmi les polymeres cellulosiques tels 
que la nitrocellulose, I'acetate de cellulose, I'acetobutyrate de cellulose, I'acetopropionate de 
cellulose, I'ethyl cellulose, ou bien encore les polyurethanes, les polymeres acryliques, les 
polymeres vinyliques, les polyvinylbutyrals, les resines alkydes, les resines issues des 
produits de condensation d'aldehyde tels que les resines arylsulfonamide formaldehyde 

25 comme la resine toluene sulfonamide formaldehyde, les resines aryl-sulfonamide epoxy. 

Comme polymere filmogene, on peut notamment utiliser la nitrocellulose RS 1/8 sec ; RS % 
sec. ; 14 sec. ; RS 5 sec. ; RS 15 sec. ; RS 35 sec. ; RS 75 sec; RS 150 sec ; AS V* sec. ; 
AS sec. ; SS V* sec. ; SS 1 /4 sec. ; SS 5 sec, notamment commercialisee par la societe 
30 HERCULES ; les resine toluene sulfonamide formaldehyde "Ketjentflex MS80" de la societe 
AKZO ou "Santolite MHP", "Santolite MS 80" de la societe FACONNIER 6u "RESIMPOL 80" 
de la societe PAN AMERICANA, la resine alkyde "BECKOSOL ODE 230-70-E" de la societe 
DAINIPPON, la resine acrylique "ACRYLOID B66" de la societe ROHM & HAAS la resine 
polyurethane "TRIXENE PR 41 27" de la societe BAXENDEN 

35 

Le polymere filmogene additionnel peut etre present dans la composition selon I'invention en 
une teneur allant de 0,1 % a 60 % en poids, par rapport au poids total de la composition, de 
preference allant de 2 % a 40 % en poids, et mieux de 5 % a 25 % en poids. 

40 Plastifiant 

La composition peut comprendre, en outre, au moins un agent plastifiant. En particulier on 
peut citer, seuls ou en melange, les plastifiants usuels, tels que: 

les glycols et leurs derives tels que le diethylene glycol ethylether, le diethylene glycol 
45 methylether, le diethylene glycol butylether ou encore le diethylene glycol hexylether I'ethy- 
lene glycol ethylether, I'ethylene glycol butylether, I'ethylene glycol hexylether; 

les esters de glycerol, 

les derives de propylene glycol et en particulier le propylene glycol phenylether, le 
propylene glycol diacetate, le dipropylene glycol butylether, le tripropylene glycol butylether 
50 le propylene glycol methylether, le dipropylene glycol ethylether, le tripropylene glycol 
methylether et le diethylene glycol methylether, le propylene glycol butylether, 

des esters d'acides notamment carboxyliques, tels que des citrates,' des phtalates 
des adipates, des carbonates, des tartrates, des phosphates, des sebacates, 
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it^j^fflsszi* que ,es hui,es .«*™«* •« h Uiles 

leurs melanges. 

La quantity de plastifiant peut etre choisie par I'homme du metier sur la base de se * 
conna.ssar.ces generales, de maniere a obtenir une composition ayant des Drocrietls 

n2ri!n2 f ?2 ' de preference mfeneur a 15% et mieux inferieure a 10%, encore mieux 

mferieure a 5% en po.ds par rapport au poids total de la composition 

De preference, la composition selon ('invention est exempte d'agent plastifiant 

Matiere colorante 

IrLtf mP ° Siti0n l Sel0n I '' invention P eut en 0 ufe comprendre une ou des matieres colorantes 
cho.s.es parm. les colorants hydrosolubles, et les matieres colorante TpuStenteHommi 
les pigments, les nacres, et les paillettes bien connues de I'homme ii^SrL^iSSZ 
colorantes peuvent etre presentes, dans la composition, en une teneur alLnt de 0 01 % S 
50 % en po.ds, par rapport au poids de la composition, de preference de 0 o7 %a30 % en 

Par pigments, il faut comprendre des particules de toute forme blanche* n.. ™inr* oc 
"ompoSon 0 " inS °' UbleS danS le mi,ieU 7 cSerTa 

~ pjduites 

i': 

et les laques a base de carm.n de cochenille, de baryum, strontium calcium aluminiurii 

rh^m^^I?' 0 " SeI f" nnvention P eut comprendre en outre en outre une ou olusieurs 
charges, notamment en une teneur allant de 0 m % a «™ <>/ an ou piusieurs 

total de la composition, de preference aJant de 0 01 \% 1 30 K "T* P ? dS 

ssssSnSar °~ charges sen,en ' notemment 4 ■»-cw*st s 

«nLrf™f r9SS P ?, UVent S,rs min * ra| es ou organlques de toule forme olaauettaires 

lam.don, le mtrure de bore, les microspheres creuses polymeriques teles out h« 
JSST* de w P°|y vin y"dene/acrylonitrile comme rEx£LS3^^^|S!LSS £ 
copolymeres d'acde acrylique (Polytrap® de la societe Dow Corning) et les microbnles de 
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resine de silicone (Tospearls® de Toshiba, par exemple), les particules de 
polyorganosiloxanes elastomeres, le carbonate de calcium precipite, le carbonate et I'hydro- 
carbonate de magnesium, I'hydroxyapatite, les microspheres de silice creuses (Silica 
Beads® de Maprecos), les microcapsules de verre ou de cerarnique, les savons metalliques 
5 derives d'acides organiques carboxyliques ayant de 8 a 22 atomes de carbone, de 
preference de 12 a 18 atomes de carbone, par exemple le stearate de zinc, de magnesium 
ou de lithium, le laurate de zinc, le myristate de magnesium. 

Autres Additifs 

10 

La composition peut comprendre, en outre, d'autres ingredients utilises couramment dans 
les compositions cosmetiques. De tels ingredients peuvent etre choisis parmi les agents 
d'etalement, les agents mouillants, les agents dispersants, les anti-mousses, les 
conservateurs, les filtres UV, les actifs, les tensioactifs, les agents hydratants, les parfums, 
15 les neutralisants, les stabilisants, les antioxydants. 

Bien entendu Phomme du metier veillera a choisir ce ou ces eventuels composes 
complementaires, et/ou leur quantite, de maniere telles que les proprietes avantageuses de 
la composition selon I'invention ne soient pas, ou substantiellement pas, alterees par 
I'adjonction envisagee. 

20 

Bien entendu, Phomme du metier veillera a choisir ce ou ces eventuels composes 
complementaires, et/ou leur quantite, de maniere telle que les proprietes avantageuses de la 
composition pour Putilisation selon I'invention ne soient pas, ou substantiellement pas, 
alterees par I'adjonction envisagee. 

25 

Les exemple qui suivent illustrent de maniere non limitative I'invention. 

Dans les exemples qui suivent, les Tg indiquees pour les premiere et deuxieme sequences 
sont des Tg theoriques calculees de la maniere definie precedemment. La Tg indiquee pour 
30 le polymere est mesuree par DMTA. 

Exemple 1 : Preparation d'un polymere de polvdnethacrvlate de methvle/acide 
acrylique/acrylate de methvle) 

35 100 g d'acetate de butyle sont introduits dans un reacteur de 1 litre, puis on augmente la 
temperature de fagon a passer de la temperature ambiante (25°C) a 90°C en 1 heure. 
On ajoute ensuite, a 90°C et en 1 heure, 180 g de methacrylate de methyle, 30 g decide 
acrylique, 40 g d'acetate de butyle, 70 g d'isopropanol et 1,8 g de 2.5- Bis(2- 

ethylhexanoylperoxy)-2.5-dimethylhexane (Trigonox® 141 d'Akzo Nobel). 
40 Le melange est maintenu 1 heure a 90°C. 

On introduit ensuite au melange precedent, toujours a 90°C et en 1 heure, 90 g d'acrylate de 
methyle, 70 g d'acetate de butyle, 20 g dlsopropanol et 1,2 g de 2.5- Bis(2- 
ethylhexanoylperoxy)-2.5-dimethylhexane. 

Le melange est maintenu 3 heures a 90°C, puis dilue par 105 g d'acetate de butyle et 45 g 
45 d'isopropanol, puis Pensemble est refroidi. 

On obtient une solution a 40% de matiere active en polymere dans le melange acetate de 
butyle / isopropanol. 

On obtient un polymere comprenant une premiere sequence ou bloc poly (methacrylate de 
50 methyle/acide acrylique) ayant une Tg theorique de 100°C(une deuxieme sequence ou bloc 
polyacrylate de methyle ayant une Tg theorique de 10°C et une sequence intermediate qui 
est un polymere statistique methacrylate de methyle/acide acrylique/polyacrylate de methyle. 
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Ce polymere presente une masse moyenne en poids de 52000 et une masse moyenne en 

nombre de 18000, soit un indice de polydispersite I de 2,89 

II a une temperature de transition vitreuse (Tg), mesuree par DMTA, de 63°C. 

II presente un module de conservation E' egal a 90 MPa, a 30°C et 0,1 Hz et une valeur de 
tg5 de 0,33 a 30°C et 20 Hz. 

Exemple 2 : Preparation d'un po lvmere de ooly (methacrylate de methvte /acide 
acrylique/acrvlate de methvle) 

100 g d'acetate de butyle sont introduits dans un reacteur de 1 litre, puis on augmente la 
temperature de facon a passer de la temperature ambiante (25°C) a 90°C en 1 heure. 
On ajoute ensuite, a 90°C et en 1 heure, 150 g de methacrylate de methyle, 30 . g d'acide 
acrylique, 30 g d'acrylate de methyle, 40 g d'acetate de butyle, 70 g d'isopropanol et 1,8 g de 

2.5- Bis(2-ethylhexanoylperoxy)-2.5-dimethylhexane (Trigonox® 141 d'Akzo Nobel) 
Le melange est maintenu 1 heure a 90°C. 

On introduit ensuite au melange precedent, toujours a 90°C et en 1 heure, 90 g d'acrylate de 
methyle, 70 g d'acetate de butyle, 20 g d'isopropanol et 1,2 g de 2 5- Bis(2- 
ethylhexanoylperoxy)-2.5-dimethylhexane. 

Le melange est maintenu 3 heures a 90°C, puis dilue par 105 g d'acetate de butyle ef45 a 
d'isopropanol, puis I'ensemble est refroidi. ■■■ 
On obtient une solution a 40% de matiere active en polymere dans le melange acetate de 
butyle / isopropanol. 

On obtient un polymere comprenant une premiere sequence ou bloc poly (methacrylate>de 
methyle/acide acrylique/acrylate de methyle) ayant une Tg de 80°C, une deuxieme sequence 
polyacrylate de methyle ayant une Tg de 10°C et une sequence intermediate- qui est un 
polymere statistique acide acrylique/methacrylate de methyle/polyacrylate de methyle. 

Ce polymere presente une masse moyenne en poids de 50 000 et une masse moyenne en 
nombre de 17 000, soit un indice de polydispersite I de 2,95. 
II a une temperature de transition vitreuse (Tg) de 49°C. 

II presente un module de conservation E' egal a 12 MPa a 30°C et 0,1Hz et une valeur de 
tgS de 0,54 a 30°C et 20 Hz. 

Exemple 3 : Pr eparation d'un polvmere de polWacide acrvliaue/acrvlate de 
methvle/a crylate de methvle/methacrvlate de triftuoroethvle) 

100 g d'acetate de butyle sont introduits dans un reacteur de 1 litre, puis on augmente la 
temperature de fagon a passer de la temperature ambiante (25°C) a 90°C en 1 heure 
On ajoute ensuite, a 90°C et en 1 heure, 120 g de methacrylate de methyle, 30 g d'acide 
acrylique, 60 g de methacrylate de trifluoroethyle, 40 g d'acetate de butyle 70 q 
141°S?teo n NobeO 1,8 9 ^ 2 ' 5 " Bis(2 " 6thylhexanoylperox y)- 2 - 5 - dim ethylhexane (Trigonox^ 
Le melange est maintenu 1 heure a 90"C. 

m2i r l!l' 0dU l t n enSUit !. a " melan 9 e Precedent, toujours a 90°C et en 1 heure, 90 g d'acrylate de 
methyle, 70 g d acetate de butyle, 20 g d'isopropanol et 1,2 g de 2.5- Bis(2- 
ethylhexanoylperoxy)-2.5-dimethylhexane { 
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Le melange est maintenu 3 heures a 90°C, puis dilue par 105 g d'acetate de butyle et 45 q 
d'isopropanol, puis I'ensemble est refroidi. 

On obtient une solution a 40% de matiere active en polymere dans le melange acetate de 
butyle / isopropanol. 

5 

On obtient un polymere comprenant une premiere sequence ou bloc poly (acide 
acrylique/methacrylate de methyle/methacrylate de trifluoroethyle) ayant une Tg de 85°C 
une deuxieme sequence polyacrylate de methyle ayant une Tg de 10°C et une sequence 
intermediate qui est un polymere statistique acide acrylique/acrylate de methyle/polyacrylate 
10 de methyle/methacrylate de trifluoroethyle. 

Ce polymere presente une masse moyenne en poids de 53 000 et une masse moyenne en 
nombre de 17 500, soit un indice de polydispersite I de 3,03. 
II a une temperature de transition vitreuse (Tg) de 58°C. 

II presente un module de conservation E' egal a 3 MPa a 30°C et 0,1 Hz et une valeurde tgS 
de 0.34 a 30°C et 20 Hz. 

Exemple 4 : Vernis a onqles 

On a prepare un vernis a ongles ayant la composition suivante 

Polymere de I'exemple 1 23,8 g en MA 

Acetate de Butyle 24,99 g 

25 Isopropanol ^0 71 g 

Hexylene Glycol 2 5a 

DC RED 7 Lake Vg 

Hectorite modifiee par du chlorure 1,3 9 
de stearyl di methyl benzyl ammonium (Bentone® 27V d'Elementis) 
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30 



Apres application sur les ongles, le film de vernis a ete juge comme presentant de tres 
bonnes proprietes de tenue et de resistance aux chocs. 



35 
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REVENDICATIONS 

1. Composition de vernis a ongles comprenant, dans un milieu cosmetiquement 
acceptable, au moins un polymere sequence, ladite composition etant apte a former 
un film presentant un pouvoir amortissant tangente delta (tg5) superieur ou egal a 0,4 
a une temperature de 30 °C et une frequence de 20 Hz. 

2. Composition selon la revendication precedente caracterisee en ce que le film de 
composition presente un pouvoir amortissant tangente delta tg8 superieure ou egale 
a 0,5 a une temperature de 30 °C et une frequence de 20 Hz. 

3. Composition selon I'une des revendications precedentes caracterisee en ce que le 
film de composition presente un module de conservation E' superieur ou egal a 1 
MPa, de preference superieur ou egal a 5 MPa, et mieux superieur ouegal a 10 MPa 
a une temperature de 30 °C et une frequence de 0, 1 Hz. 

4. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que la 
composition est apte a former un film ayant une deformation a la rupture E r 
superieure ou egale a 5 %, notamment allant de 5 a 500 %, de preference superieure 
ou egale 15%, notamment allant de 15 a 400% et/ou une energie a la rupture par 
unite de volume W> superieure ou egale a 0,2 J/cm 3 a une temperature de 20 d C. 

5. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le 
polymere sequence a une temperature de transition vitreuse (Tg) allant de 10 °C a 
80°C. 

6. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le 
polymere sequence a une masse moyenne en poids (Mw) inferieure ou egale a 
150 000. . 

■•'"*. > 

7. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le 
polymere sequence a une masse moyenne en nombre (Mn) inferieure ou eqale a 
40000. 

8. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le 
polymere sequence comprend au moins une premiere sequence et au moins une 
deuxieme sequence incompatibles I'une avec I'autre et de temperatures de transition 
vitreuses (Tg) differentes, lesdites premiere et deuxieme sequences etant reliees 
entre elles par un segment intermediate comprenant au moins un monomere 
constitute de la premiere sequence et au moins un monomere constitutif de la 
deuxieme sequence et ledit polymere ayant une indice de polydispersite I superieur a 

9. Composition selon la revendication precedente, caracterisee en ce I'ecart entre les 
temperatures de transition vitreuse (Tg) des premiere et deuxieme sequences du 
polymere sequence est superieur a 20°C, de preference superieur a 30°C et mieux 
superieur a 40°C. 



10. Composition selon la revendications 8 ou 9, caracterisee en ce que la premiere 
sequence a une Tg superieure ou egale a 40°C. 
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11 Composition selon la revendication 10, caracterisee en ce que la proportion de la 
sequence ayant une Tg superieure ou egale a 40°C va de 20 a 90% en poids du 
polymere, mieux de 30 a 70%. 

12 Composition selon la revendication 10 ou 11, caracterisee en ce que la sequence de 
Tg superieure ou egale a 40°C et est issue en totalite ou en partie de un ou plusieurs 
monomeres, qui sont tels que les homopolymeres prepares a partir de ces monomeres 
ont des temperatures de transition vitreuse superieures ou egales a 40°C. 

13 Composition selon la revendication 12, caracterisee en ce que les monomeres dont les 
homopolymeres ont des temperatures de transition vitreuse superieures ou egales a 
40°C sont choisis parmi les monomeres suivants : 

- les methacrylates de formule CH 2 = CCCHai-COOR! 

dans laquelle Ri represente un groupe alkyle lineaire ou ramifie contenant de 1 a 4 
atomes de carbone, tel qu'un groupe methyle, ethyle, propyle ou isobutyle ledit groupe 
alkyle pouvant en outre etre eventuellement substitue par un ou plusieurs substituants 
choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes d'halogenes (CI, Br, I, F), ou 
represente un groupe cycloalkyle en C 4 a Ci 2 , 

- les acrylates de formule CH 2 = CH-COOR 2 

dans laquelle R 2 represente un groupe cycloalkyle en C 4 a C, 2 tel que I'acrylate 
d'isobornyle, ou un groupe tertio butyle, 

- les (meth)acrylamides de formule : 



ou R 7 et Ra identiques ou differents represented chacun un atome d'hydrogene ou un 
groupe alkyle de 1 a 12 atomes de carbone lineaire ou ramifie, tel qu'un groupe n- 
butyle, t-butyle, isopropyle, isohexyle, isooctyle, ou isononyle ; ou R represente H et 
R 8 represente un groupement 1,1-dimethyl-3-oxobutyl, et R' designe H ou methyle. 

- le styrene et ses derives tels que le chlorostyrene, 

- et leurs melanges. 

14. Composition selon la revendication 12 ou 13, caracterisee en ce que les monomeres 
dont les homopolymeres ont des temperatures de transition vitreuse superieures ou 
egales a 40°C sont choisis parmi le methacrylate de methyle, le methacrylate 
d'isobutyle, le (meth)acrylate d'isobornyle, le methacrylate de trifluoroethyle, le styrene 
et leurs melanges. 

15. Composition selon la revendication 8 ou 9, caracterisee en ce que la deuxieme 
sequence a une Tg inferieure ou egale a 20°C. 

16. Composition selon la revendication precedente, caracterisee en ce que la proportion 
de la sequence ayant une temperature de transition vitreuse inferieure ou egale a 20°C 
va de 5 a 75%, de preference de 30 a 70% en poids du polymere. 

17. Composition selon la revendications 15 ou 16, caracterisee en ce que la sequence de 
Tg inferieure ou egale a 20°C est issue en totalite ou en partie de un ou plusieurs 
monomeres, qui sont tel(s) que les homopolymeres' prepares a partir de ces 
monomeres ont des temperatures de transition vitreuse inferieures ou egales a 20°C. 
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.18. Composition selon la revendication 17, caracterisee en.ce que. les monomeres dont les 
homopolymeres ont des temperatures de transition vitreuse inferieures ou egales a 
20°C sont choisis parmi les monomeres suivants : 

- les acrylates de formule CH 2 = CHCOOR3, 

R 3 representant un groupe alkyle en Ci a C 12 lineaire ou .ramifie a Texception du 
groupe tertiobutyle, dans lequel se trouve(nt) eventuellement intercale(s) un ou 
plusieurs hete.roatomes choisis parmi O, N, S, iedit groupe alkyle pouvant en outre etre 
eventuellement substitue par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes 
hydroxyle et les atomes d'halogene (CI, Br, I et F), ou R 3 represente un alkyle en d a 
C 12 - POE (polyoxyethylene) avec repetition du motif oxy6thylene de 5 a 30 fois, par 
exemple methoxy-POE, ou R 3 represente un groupement polyoxyethylene comprenant 
de 5 a 30 motifs d'oxyde d'ethylene ; 

- les methacrylates de formule CH 2 = C(CH 3 )-COOR 4 , 

R 4 representant un groupe alkyle en C 4 a C i2 lineaire ou ramifie, dans lequel se 
trouve(nt) eventuellement intercale(s) un ou plusieurs heteroatomes choisis parmi 0, N 
et S, Iedit groupe alkyle pouvant en outre etre eventuellement substitue par un ou 
plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes d'halogenes 
(CI, Br, I, F); 

- les esters vinyliques de formule R 5 -CO-0-CH = CH 2 

ou R 5 represente un groupe alkyle en C 4 a C 12 lineaire ou ramifie ; 

- les vinyl alkyl Others ayant un groupe alkyle en C 4 a C 12l tels que Tether 
d'alcool vinylique et de methanol et Tether d'alcool vinylique et d'ethanol. 

- les N-alkyl en C 4 a C 12 acrylamides, tels que le N-octylacrylamide, 
et leurs melanges. 

19. Composition selon la revendication 17 ou 18, caracterisee en ce que les monomeres 
dont les homopolymeres ont des temperatures de transition vitreuse inferieures ou 
egales a 20°C sont choisis parmi les acrylates d'alkyle dont la chame alkyle comprend 
de 1 a 4 atomes de carbone, a Pexception du groupe tertiobutyle. 

20. Composition selon Tune des revendications 8 a 19, caracterisee en ce que la premiere 
sequence et/ou la deuxfeme sequence du polymere comprend au moins un monomere 
additionnel. 

21. Composition selon la revendication pr^cedente, caracteris§ en ce que le monomere 
additionnel est choisi parmi les monomeres hydrophiles, les monomeres a insaturation 
ethylenique comprenant un ou plusieurs atomes de silicone et leurs melanges . 

22. Composition selon la revendication 20 ou 21 caracterisee en ce que le monomere 
additionnel est choisi parmi : 

- les monomeres a insaturation(s) ethylenique(s) comprenant au moins une 
fonction acide carboxylique ou sulfonique, 

- les monomeres a insaturation(s) ethylenique(s) comprenant au moins une 
fonction hydroxyle, 

- les monomeres a ihsaturation(s) ethylenique(s) comprenant au moins une 
fonction amine tertiaire, 

- et leurs melanges 



23. Composition selon Tune des revendications 20 a 22 caracterisee en ce que le ou les 
monomeres additionnel(s) represente(nt) de 1 a 30% en poids du poids total des 
premiere et/ou deuxieme sequences. 

24. Composition selon Tune des revendications pr§cedentes caracterisee en ce que le 
polymere sequence est present en une teneur allant de 0,1 a 60% en poids, de 
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SK^^X^* «— * 1 "° *« Po^s par 

les ethers cycliques tels que la y-butyrolacto'ne • 

que l'aceLte S d%1hti?^t C ? UI 3 e (a y ant , de 3 * 8 de carbone au total) tels 

race Ite Tde n b2 Vl^??^?* ^ *' '' ac<§tate de P r °Py |e - ''acetate d'isopropyl, 
bSJte? V ' ° etate d ,s °P ent y' e . ^tate de methoxypropyle, le lactate de 

dimeth^ ~* tels que ,e diethy.ether, ,e 

dodecane 8 ffSSSJS * ambiante te,s ^ane, 'Wane, le 

- les alkyl sulfoxides tels que le dimethylsulfoxide • 

" *Z*S£g£- ' iqUideS * tem P- ature ambiante tels que le benza.dehyde, 

" !f^h^^w h6t§r0C r liques teis ,e tetrahydrofuranne ; 

- le carbonate de propylene, le 3-ethoxypropionate d'ethyle ■ 

leurs melanges. y ' 

27 ^Z.t:Xr^^ a zv 6 oXt^. - - - le — 
compost, d q e P^nt 5 ;%^x^tw p r^aS z-p&- 
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33. Composition seibn la revendication precedente, caract6risee en ce que la matfere 
colorante est present en une teneur ailant de 0,01 % a 50 % en poids, par rapport au 
poids de la composition, de preference de 0,01 % a 30 % en poids. 

34. Procede cosmetique de maquillage ou de soin non therapeutique des ongles 
comprenant Tapplication sur les ongles d'au moins une couche d'une composition de 
vernis a ongles selon Tune des revendications 1 a 33. 

35. Utilisation composition de vernis a ongles comprenant au moins un polymere 
sequence, ladite composition etant apte a former un film presentant un pouvoir 
amortissant tangente delta (tg6) superieur ou egal a. 0,4 a une temperature de 30 °C 
et une frequence de 20 Hz, pour obtenir un film, depose sur les ongles, brillant, de. 
bonne tenue et resistant a I'usure. 
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